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14) Com position cosmetlque caplllalre contenant un poly N-vlnyl caprolactame et un copolymers d 
rolldone et de N-vlnyl Imldazollum et utilisations. 

7) L'invention conceme una composition cosmetique ca- 



pfflalre contenant un poly N-vinyl caprolactame et uri copo- 
lymere de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium. 

L'invention conceme egalement ('utilisation d'une telle 
composition comma produit de coiffage. 
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Composition cosmetique capillaire contenant un poly N-vinyl caprolactame et un 
copolymere de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium et utillisations. 

5 Parmi les nombreux polymeres utilises de facon conventionnelle en cosmetique 
et en particulier dans des compositions pour le maintien de la coiffure, on peut 
citer les poly N-vinyl capro lactam es. De telles compositions sont notamment 
decrites dans la demande DE-A-4 013 872. Ces polymeres sont particulierement 
interessants pour les produits de coiffage car ils apportent de la brillance aux 
10 cheveux et les films obtenus presentent un bon toucher. Cependant, de tels films 
sont tres friables, ce qui signifie que ces polymeres ont un faible pouvoir laquant. 

Par ailleurs, il est connu d'une maniere generate d'ameliorer le pouvoir laquant 
d'un polymere en plastifiant celui-ci a I'aide d'un agent plastifiant tel que ceux 

15 decrits dans la demande de brevet WO 93/09757. Toutefois, dans le cas 
particulier des poly N-vinyl caprolactames, lorsque Ton utilise un agent plastifiant 
classique dans des concentrations normales, c'est a dire a des concentrations 
comprises entre 1 et 10 % en poids par rapport au poids de polymere, on obtient 
des resultats au niveau du pouvoir laquant relativement faibles. En outre, si on 

20 augmente la concentration en agent plastifiant, le film de polymere obtenu apres 
sechage devient poisseux . 

Or, la demanderesse a maintenant decouvert, de facon inattendue et 
surprenante, que Ton peut ameliorer de maniere substantielle le pouvoir laquant 
25 des poly N-vinyl caprolactames, et ceci sans rencontrer les inconvenients de 
poissage susmentionnes, en associant auxdits poly N-vinyl caprolactames des 
copolyme-res de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium. 

La presente invention a done pour objet une composition cosmetique capillaire 
.30 contenant, dans un milieu cosmetiquement acceptable, un poly N-vinyl 

caprolactame et un copolymere de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium. 

On entend par N-vinyl imidazolium tous les composes partiellement ou totalement 

quaternises du N-vinyl imidazole et plus particulierement le chlorure de methyle 

N-vinyl imidazolium ou le sulfate de dimethyle N-vinyl imidazolium. 
35 L'invention a egalement pour objet I'utilisation d'une telle composition pour le 

coiffage des cheveux, ainsi que I'utilisation d'une telle composition comme, ou 

pour la fabrication de, produit de coiffage. 

Les copolymeres de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium ont de 
40 preference un poids moleculaire moyen compris entre 5 000 et 700 000. 

Parmi les copolymeres de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium, on peut 
notamment citer ceux vendus sous les denominations "LUVIQUAT FC 905", 
"LUVIQUAT FC 550", "LUVIQUAT FC 370", "LUVIQUAT HM 372", "LUVIQUAT 
HM 552", "LUVIQUAT HM 8155" par la societe BASF. 

45 

Les poly N-vinyl caprolactames ont de preference un poids moleculaire moyen 
compris entre 1 000 et 1 000 000. 



2715841 



2 

Les compositions selon ('invention peuvent constituer des produits de coiffage 
interessants et presentant de bonnes proprietes cosmetiques: les films de 
polymeres deposes sur les cheveux sont brillants, presentent un bon toucher 
ainsi qu'un bon pouvoir laquant. lis conferent une bonne tenue de la coiffure. 

5 

Dans les compositions selon I'invention, le poly N-vinyl caprolactame est 
generalement present a une concentration comprise entre 0,5 et 20 % en poids, 
et de preference entre 1 et 10 % en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

10 Les copolymeres de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium sont 
generalement presents a une concentration comprise entre 1 5 et 40 % en poids, 
et de preference entre 20 et 30 % en poids par rapport au poids de poly N-vinyl 
caprolactame. 

15 Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous forme de lotion ou 
de gel aqueux ou hydroalcoolique, I'alcool etant choisi panmi les alcools inf6rieurs 
et notamment ceux ayant de 2 a 4 atomes de carbones tels que I'ethanol, 
I'isopropanol, le butanol. Les compositions sont alors sous forme de lotion de 
fixation pour pulverisation manuelle, de lotion de mise en plis, de gel de coiffage. 

20 Les compositions peuvent etre egalement pressurisees a I'aide d'un agent 
propulseur. 

Parmi les agents propulseurs utilisables, on peut citer le butane, le propane, 
I'isobutane, le pentane, les hydrocarbures fluores et/ou chlores, I'azote, I'air 
comprime, le protoxyde d'azote et le dimethylether. 
25 Les compositions pressurisees se presentent alors sous forme de laque aerosol 
ou de mousse de coiffage. 

II est par ailleurs possible d'introduire dans la composition selon I'invention un 
agent plastifiant classique dans le but de renforcer I'effet de plastification obtenu 
30 avec les copolymeres de N-vinyl pyrrolidone et de N-vinyl imidazolium. L'agent 
plastifiant peut etre choisi dans le groupe comprenant : 

- les Carbitols de la societe Union Carbide a savoir le Carbitol ou diethylene 
glycol ethylether, le methyl Carbitol ou diethylene glycol methylether, le butyl 
Carbitol ou diethylene glycol butylether ou encore I'hexyl Carbitol ou diethylene 

35 glycol hexylether, 

- les Cellosolves de la societe Union Carbide a savoir te Cellosolve ou ethylene 
glycol ethylether, le butyl Cellosolve ou ethylene glycol buthylether, I'hexyl 
Cellosolve ou ethylene glycol hexylether, 

- les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, 
40 le propylene glycol diacetate, le dipropylene glycol butylether, le tripropylene 

glycol butylether, ainsi que les Dowanols de la societe Dow Chemical a savoir le 
Dowanol PM ou propylene glycol methylether, le Dowanol DPM ou dipropylene 
glycol methylether et le Dowanol TPM ou tripropylene glycol methylether. 
On peut encore citer : 
45 - le diethylene glycol methylether ou Dowanol DM de la societe Dow Chemical, 

- I'huile de ricin oxyethylenee a 40 moles d'oxyde Methylene telle que celle 
vendue par la societe Rhone Poulenc sous la denomination de "Mulgofen EL- 
719", 
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- I'alcool benzylique, 

- le citrate de triethyle vendu sous Ipar la societe Pfizer sous la denomination de 
"Citroflex-2", 

- le 1,3-butylene glycol, 

- les phtalates et adipates de diethyle, de dibutyle et de diisopropyle, 

- les tartrates de diethyle et de dibutyle, 

- les phosphates de diethyle, de dibutyle et de diethyl-2 hexyle, et 

- les esters de glycerol tels que le diacetate de glycerol (diacetine) et le triacetate 
de glycerol (triacetine). 

L'agent plastifiant complementaire est alors generalement utilise a une 
concentration comprise entre 0,1 et 1 5 % en poids par rapport au poids de poly 
N-vinyl caprolactame. 

La composition peut contenir egalement divers additifs cosmetiques tels que des 
nitres solaires, des silicones, des polymeres, des agents epaississants, des 
agents moussants, des proteines, des conservateurs, des parfums, des anti- 
oxydants, des agents anti-mousse, des colorants. 

On va maitenant donner des exemples concrets illustrant la presente invention 
sans toutefois la limiter. 



Exemple 1 : 

25 

On a evalue le pouvoir laquant et les proprietes de poissage de cinq formulations 
de laques aerosol de compositions suivantes : 

Formulation A : - poly N-vinyl caprolactame 8 g 

30 (comparatif) -eau qsp 100g 

Formulation B : - poly N-vinyl caprolactame 8 g 

(comparatif) - monomethyl ether de tripropyleneglycol 0,8 g 

-eau qsp 100 g 

35 

Formulation C : - poly N-vinyl caprolactame 8 g 

(comparatif) - monomethyl ether de tripropyleneglycol 2,4 g 

-eau qsp I00g 

40 Formulation D : - poly N-vinyl caprolactame 8 g 

(comparatif) - phosphate de triethyle 3,2 g 

-eau qsp 100 g 



Formulation E : - poly N-vinyl caprolactame 8 g 

(invention) - Luviquat FC 550 2 g 

-eau qsp 100 g 
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Luviquat FC 550 : copolymere de N-vinyl pyrrolidone et de chlorure de methyle 
N-vinyl imidazolium (50/50) 
poids moleculaire moyen : 80 000 

5 

Dans la formulation A, le poly N-vinyl caprolactame n'est pas plastifie. Dans les 
formulations B, C. et D le poly N-vinyl caprolactame est plastifie a I'aide de 
plastifiants classiques a un taux respectif de 10, 30, et 40 % en poids par rapport 
au poids de la resine. Dans la formulation E selon I'invention, le poly N-vinyl 
10 caprolactame est plastifie a un taux de 25 % en poids par rapport au poids de la 
resine. 

70 g de chaque formulation ont ete conditionnes dans un recipient aerosol 
approprie et on a ajoute 30g de dimethylether. On a precede ensuite a la fixation 
15 de la valve et a la fermeture hermetique du recipient. 

On a vaporise pendant 10 secondes la laque sur des cheveux naturels. Apres 
sechage a I'air libre, on a note le pouvoir laquant et le poissage. La notation varie 
de 0 a 5, 0 representant une absence de pouvoir laquant ou un fort poissage, 5 
20 representant au contraire un fort pouvoir laquant ou une absence de poissage. 

On a ainsi obtenu les resultats suivants : 



Formulation 


A 


B 


C 


D 


E 


Pouvoir 
laquant 


0,5 


0,5 


0,7 


1 


1.5 


Poissage 


5 


5 


3 


4,2 


5 



25 On constate que la formulation A contenant le polymere non plastifie n'apporte 
pas de pouvoir laquant. La formulation B contenant le polymere plastifie a 10 % 
avec un agent plastifiant classique n'apporte egalement pas de pouvoir laquant. 
Si Ton augmente le taux de plastification a 30 % (formulation C), le pouvoir 
laquant est peu ameliore et un poissage apparait. Pour atteindre un pouvoir 

30 laquant satisfaisant avec un agent plastifiant classique, il faut utiliser un taux de 
plastification de 40 % (formulation D) mais on observe egalement un defaut de 
poissage. Seule la formulation E conforme a I'invention permet d'obtenir a la fois 
un bon pouvoir laquant et une absence de poissage a un taux de plastification 
reduit (25%). 

35 

Exemple 2 : 

On a prepare une laque aerosol pour cheveux en conditionnant, dans un 
40 recipient aerosol approprie, 5,6 g de poly N-vinyl caprolactame vendu sous la 
reference 24743/86/2 par la societe BASF, 1 ,4 g de "Luviquat FC 550" vendu par 
la societe BASF et la quantite suffisante d'eau pour completer a 70 g. 
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On a introduit ensuite seion les techniques conventionnelles, 30 g de 
dimethylether et on a procede a la fixation de la valve et a la fermeture 
hermetique du recipient . 

La valve peut etre du type prise de gaz additionhelle en vue d'obtenir une 
pulverisation plus fine. 

Par application de la laque sur des cheveux naturels, on a constate qu'elle a un 
excellent pouvoir laquant et ne provoque aucun effet de poissage lors de 
I'application et apres sechage. 



Exemple 3 : 

On a prepare une mousse de corffage aerosol ayant la composition suivante: 

- Poly N-vinyl caprolactame vendu sous la reference 2473/86/2 

par la societe BASF 4 g ma 

- Copolymere "Luviquat HM 552" de la societe BASF 0,8 g MA 

- Alcool polyvinylique vendu sous la denomination "Mowiol 4088" 

par la societe HOECHST 1 g 

- Ethanol 8,6 g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

-Eau qsp ioo g 

Luviquat HM 552 : copolymere de N-vinyl pyrrolidone et de chlorure de methyle 
N-vinyl imidazolium (50/50) 
poids moleculaire moyen : 500 000 



On a introduit 90 g de la composition ainsi obtenue dans un boitier aerosol sans 
35 tube plongeur. On a procede a la fixation de la valve et a la fermeture hermetique 
du recipient, puis on a introduit 10 g d'un melange de propulseur butane/iso- 
butane/propane (3,2 10 5 Pa). 

Par pulverisation, on a obtenu une mousse rigide et ferme qui apporte un bon 
pouvoir de fixation ainsi que de bonnes proprietes cosmetiques sans effet de 
40 poissage. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosmetique capillaire, caracterisee par le fait qu'elle contient un 
poly N-vinyl caprolactame et un copolymere de N-vinyl pyrroiidone et de N-vinyl 

5 imidazolium. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait qu'elle contient de 
0,5 a 20 % en poids de poly N-vinyl caprolactame par rapport au poids total de la 
composition. 

10 

3. Composition selon les revendications 1 ou 2, caracterisee par le fait qu'elle 
contient de 1 a 1 0 % en poids de poly N-vinyl caprolactame par rapport au poids 
total de ta composition. 

15 4. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee par 
le fait qu'elle contient de 15 a 40 % en poids de copolymere de N-vinyl 
pyrroiidone et de N-vinyl imidazolium par rapport au poids de poly N-vinyl 
caprolactame. 

20 5. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par 
le fait qu'elle contient de 20 a 30 % en poids de copolymere de N-vinyl 
pyrroiidone et de N-vinyl imidazolium par rapport au poids de poly N-vinyl 
caprolactame. 

25 6. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterisee par 
le fait qu'elle se presente sous forme d'une lotion ou d'un gel aqueux ou 
hydroalcoolique. 

7. Composition selon la revendication 6, caracterisee par le fait que ralcool est 
30 choisi dans le groupe constitue par I'ethanol, I'isopropanol et le butanol. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterisee par 
le fait qu'elle est pressurisee a I'aide d'un agent propulseur. 

35 9. Composition selon la revendication 8, caracterisee par le fait que I'agent 
propulseur est choisi dans le groupe constitue par le butane, le propane, 
I'isobutane, le pentane, les hydrocarbures fluores et/ou chlores, I'azote, I'air 
com prime, le protoxyde d'azote, le dimethylether. 

40 10. Composition selon les revendications 6 ou 7, caracterisee par le fait qu'il 
s'agit d'une lotion de fixation, d'une lotion de mise en plis ou d'un gel de coiffage. 

11. Composition selon les revendications 8 ou 9, caracterisee par le fait qu'il 
s'agit d'une laque aerosol ou d'une mousse de coiffage. 

45 

12. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 11, caracterisee 
par le fait qu'elle contient un agent plastifiant complementaire en une proportion 
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comprise entre 0,1 et 15 % en poids par rapport au poids de poly N-vinyl 
caprolactame. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, caracterisee 
5 par le fait qu'elle contient en outre au moins un addltif cosmetique choisi dans le 
groupe comprenant les filtres solaires, les silicones, les polymeres.les agents 
epaississants, les agents moussants, les proteines, les conservateurs, les 
parfums, les anti-oxydants, les agents anti-mousse, les colorants. 

10 14. Utilisation d'une composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 
1 3 pour le coiffage des cheveux. 

15. Utilisation d'une composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 
1 3 comme, ou pour la fabrication de, produit de coiffage. 
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